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The briquette comprises material with a starch and vinyl polyacetate 
binder in the form of an external protective film. The hardened 
briquette has a breaking coefficient of 100 and, with a compressive 
strength of 28 daN/cm2 its calorific capacity is 4450 kcal/kg. 
ADVANTAGE - The design has a protective exeternal film acting as 
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(54)Brichete din negru de fum 



(S7)Rezumat 

• ■ ■ * • ■ 

invenjia se refera la bricHele din negru de fum 
§i celolignina« utilizind ca liant amidonul $i polia- 
cetatul de viiiil sub forma dc pelicula exterioara 



protectoare. Se obtin brichete intarite cu indice dc 
sfarimare 100%, rezisten^a la compresiunc 28 
daN/cni $1 puten: calorica 4450 Kcal/kin. 
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Prezenta in venule se refera la bri- 
chete din negru de f urn, objinute in 
scopul valorificarii encrgetice a aces- 
tor doua prbduse secundare, negru de 
fum .§i celolignina, combustibile, re- 
zult^tc din procesele industriale ale 
Combinatului Chimic Graiova. 

Sint cunoscute brichete combustibi- 
le de dif elite tipuri, pe baza de praf de 
carbune cu adaosuri de materiale com- 
bustibile celulozice, var pulverulent §i 
lianti uzuali, care prezintS unele deza- 
vantaje legate de necesitatea folosirii 
materialeioi* carbunoase cu pre^ de cost 
ridicat, iaf produsele care se objin in 
cazul folosirii unui matrerial carbunos 
inferior au putere calorica redusa. De 
asemenea, se cunosc . brichete pe baza 
de negru de fum, celolignina, var stins 
§i poliacetat de vinil,. care prezinta 
unele dezavantaje legate de rezistenja 
la sfarimare. 

Scopul invenjiei de fa^a este de 
obtinere a unor produse cu putere ca- 
lorica §i rezistenta la sffirimare supe- 
rioare, fara necesitatea introducerii in 
compozijie a materialului carbunos su- 
perior; . ; 

Problema pe care o rezolva invenjia 
de faja este de stabilire a unci compo- 
zitii optimizate a amestecului din care 
se realizeaza brichetele avind la baza 
negru de fum ca material carbonic. 

Brichetele conform invenjiei 
inlatura dezavantajele menjionate mai 
sus, prin aceea ca, la o tona de produs 
intarit conjin, 50 kg negru de fum, 880 
kg celolignina, 50 kg var stins praf, 5 
kg amidoii, cit §i 15 kg poliacetat de 
/ vinil, sub forma de pelicula exterioara 
protectoare. ^ 

Se da mai jos un exemplu de reali- 

• zare a inventiei. 

Pentru objinerea brichetelor con- 
form invenjiei se folosesc urmatoarele 
materii prime: 

. - pasta de negru de fum, produs 
secundar de la obtinerea industrials a 
acetilenei din gaz metan. Pasta conjine 
10% negru de fum §i 90% apa; 

- celolignina, produs secundar, de 
la obtinerea industrials a furfurolului 
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din cocenii de porumb, trataji cu 
H2SO4. Cantitatea reziduala de H2S04 
din celolignina a fost neutralizata cu 

var stins in praf, Ca(0H)2. 

Determinarile experimentale au de- 
monstrat ca neutralizarea neccsita 5% 

var; . \ ^ 

- amidonul comercial reprezinta 

liantul; 

- var stins in praf, comercial; 
poliacetat de vinil comercial (ara- 

cet) folosii pentru a mari rezistenja la 
sfarimare prin pelicula de polimer for- 
mats. 

Se omogenizeazS !ntr-un ames- 
tecator 500 kg pasta de negru de fum 
cu 5 kg amidon. Dupa pmogenizare, 
amestecul se incalze§te la 80 C pentru 
dizolyarea amidohului, dupa care se 
intrerupe incSlzirea, Se adauga celolig- 
nina §i 50 kg var stins praf. Dupa 
omogenizare, pasta objinuta este utili- 
zatS pentru brichetare prin presare, in 
tipare cu 70 daN/cm. 

Se recomanda forma cilindrica. 

Dupa decofrare , brichetele se 
imerseazS intr-o solujie de poliacetat 
de vinil comercial (aracet): apS in pro- 
porjie de 1,3, in volume. 

Apoi, brichetele se introduc intr-un 
uscator, unde se va realiza ridicarea 
treptata a temperaturii §i menjinerea ei 
constants la 135 *^C, timp de o ora- 

Brichetele IntSrite au urmatoarele 
caracteristici: indicele de sBrimare 
100%, rezistentS la compresiune 28 
daN/cm, puterea caloricS de 4450kcal/» 
densitatea aparentSTOO kg/m,^tempera- 
tura de inceput de ardere 730^C, sfirgit 
de ardere ^730*^0, reziduuri 9%. 

Invenjia de fajS prezinta urmStoare- 
le avantaje: 

- se valorifica energetic doua pro- 
duse secundare, combustibile, nevalo- 
rificate pinS in prezent; 

- puterea calorica a brichetelor es- 
te de 4450 kcal/kg; 

- energia electrica §i termicS hece- 
sara este scSzuta, §i anume, pentru o 
tons de brichete sint necesare 16 kwh 
energie electricS §i 0,25 Gcal energie 
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tertnica. 



R eveodicare 



Brichete din negru de fum cu 
continut de celolignina, var stins, 
liant-amidon, cit §i de poliacetat de 
vinil, caracterizate prin aceea ca, in 



scopul obtinerii unei puteri calorice 
superioare §i al cre§terii rezistenjei la 
sfarimare, conjin, 1 1 produs intarit, 50 
kg negru de fum, 880 kg celolignina, 
50 kg var stins praf, 5 kg amidon, cit 
§i 15 kg poliaceta;t de vinil sub fonna 
de pelicula protectoare. 
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